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La prgsente invention est du domaine des 
techniques de la decoration appliqu^es notamment i la sculpture 
et k l f architecture et elle a pour objet un nouveau revetement des 
surfaces rSalisees dans ces deux arts. 
5 On connait depuis le debut du vingti§me 

slide la technique dite de m§tallisation, consistant a" projeter 
un metal en fusion sur une surface metallique afin, soit de cons- 
tituer un revetement protecteur de cette surface, soit de charger 
ou de recharger cette surface d'un metal semblable ou different du 

10 metal support. I,es techniques actuelles utilises consistent a 
faire transiter le metal a projeter dans un espace trfcs chaud et 
dans un laps de temps suffisant pour lui permettre de depasser sa 
temp§rature de fusion ; le metal peut §tre apporte soit sous forme 
d'un fil, soit sous forme de poudre ; la chaleur peut §tre obtenue 

15 soit par combustion de I'hydrogdne par exemple, soit au moyen d f un 
arc Slectrique * le metal projete peut etre de n'importe quelle 
nature et il est cholsi en fonction des proprietes attendues de 
son association avec le metal support ; ainsi g£n§ralement la pro- 
tection du fer est obtenu par metallisation au zinc. 

20 On connait aussi depuis un certain temps 

1' association de metal, a des fins de revetement, aux matSriaux 
traditionnels de construction des batiments ; on utilise ainsi des 
plaques de metal qui sont g€n£ralement d'assez faibles dimensions 
pour eviter les deformations, et celles-ci necessitent souvent 

25 1 f utilisation de couvre- joints etanches pour eviter 1' infiltra- 
tion des eaux. 

L'idee des demandeurs a ete dans un pre- 
mier temps d f appliquer les techniques de metallisation a des surfa- 
ces sculpturales telles que les surfaces d'ebauche des statues en 

30 platre pour pouvoir ulterieurement travailler le metal ; ils se 
sont alors rendus compte que les surfaces ainsi metallisees, sans 
travail ulterieur, presentaient un aspect interessant en conside- 
ration d'une certaine esthetique ; ils ont de plus constate, qu'en 
laissant exposee aux intemperies une sculpture ainsi metallisee, 

35 la metallisation non seulement n'entrainait pas de degradation de 
la sculpture elle-meme mais la protegeait. Ils ont par la suite 
fait un choix de diverses associations de metaux et de supports qu' 
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ils ont soumis sur une dnr6e # bien sur limit6e, auy test* de resistan- 
ce aux agents exterieurs tels qu'interap6ries, contact avec les 
§tres vivants, animaux et vegetaux ; ils ont eu egalement diver- 
ses idees duplication de ces choix de materiaux ; c f est l'ensem- 
5 ble de ces regies techniques s'ajoutant a celles de l'art ante- 
rieur qui constitue la presente invention. 

Selon la presente invention, une appli- 
cation nouvelle des proced€s de metallisation comportant la pro- 
jection d'un metal en fusion sur une surface-support (surface m€- 
10 tallique dans l'art ant§rieur) en vue de I'obtention de surfaces 
ornementales, est principalement caracteris6e en ce que la dite 
surface-support est une roche naturelle ou transformee, convenant 
d y entendre par roche naturelle les materiaux rigides tires de la 
terre efc par roche transformee des materiaux rigides tels que du 
15 genre c§ramique (gr&s, terre cuite) ou du genre platre r beton et 
autres materiaux obtenus par transformation de mat§riaux rigides r 
pSteux ou pulverulents tires de la terre. 

Les demandeurs travaillant dans une re- 
gion volcanique ont remarqu§ que les roehes eruptives, notamment 
20 du genre balsate et particuliSrement d'une variete alvfiolaire de 
celui-ci connue sous le nom de "pierre de Volvic", convenaient 
tr&s bien comme materiaux supports. 

Parmi les metaux pref erablement utili sa- 
bles pour les applications de 1 B invention r ils ont retenus notam- 
25 ment, et & titre non limitatif , le bronze et les acieis inoxydables. 

L f invention vise aussi t titre de mate- 
riaux nouveaux une dalle ou plaque pour le pavage ou le revetement 
de fagades et une statue ou forme decorative occupant un certain 
volume de l'espace, la dite dalle ou la dite statue etant princi- 
30 palement caract§ris§e en ce qu'elle comporte, apppliquee sur au 
moins une partie de sa surface, une oouche de m§tal appportee par 
metallisation . 

La presente invention sera mieux comprise 
dans am etendue, et des details en relevant apparaitront, a la 
35 description qui va §tre faite de diverses applications particu- 
liferes en relation avec les figures des planches annex§es dans 
lesquelles : 
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La fig. 1 est une representation explica- 
tive d f un mater iau de l 1 invention, 

La fig, 2 est une representation de 1' ap- 
plication de l f invention § un element architectural, 
5 La fig. 3 est une representation d'un 

dallage incorporant des mater iaux de I 9 invention, et 

La fig. 4 montre une fagade d'immeuble 
decor ee conform §ment & 1* invention. 

Sur la fig. 1 une dalle 1 de forme rec- 

10 tangulaire a gtS taill6e dans un basalte alveolaire dit pierre de 
Volvic ; la face-support 2 de cette dalle comporte une multitude 
d v alveoles ouvertes sur I'exterleur et elle est destin^e a rece- 
voir par projection une couche de quelgues dixidmes de millimetre 
d'un metal 3 qui est de preference un alliage d'acier inoxydable 

15 ou un bronze ; comme cela est mieux visible sur le grossissement 
1* certaines de ces alveoles sont, selon leur position par rapport 
au plan de coupe , soit des cuvettes telle que l 1 alveole 4, soit 
des cavites telle que 1 "alveole 5 ; il est d£s lors comprehensi- 
ble que, tandis que le metal remplit totalement une cuvette mais 

20 n'y est pas cramponne, le metal en remplissant m§me partiellement 
les cavites forment avec celles-ci un assemblage en queue d'aron- 
de et ne peut plus | une fois solidif ie # etre disjoint de la surface. 
Le r51e des alveoles ouvertes d'un mater iau alveolaire tel que la 
pierre de Volvic est § l'origine de la tenue exceptionnellle de la 

25 couche de metallisation sur une telle surface-support. Dis lors 
que le metal apporte est passif 1 I'egard des agents atmosphSri- 
ques ou autres agresseurs de la nature, comme c'est le cas par 
exemple pour le bronze et les aciers inoxydables, on congoit que 
le revfitenaent ainsi realise swot d'une except ionnelle solidite. 

30 Une dalle telle que celle de la figure 

peut etre utilisee comme revitement de fagade et il peut alors 
etre esthetiquement interessant de la polir en notant toutefois 
que le poli obtenu ne pourra Stre qu'un poll 3 l'echelle micros- 
copique et qu'un relief macroscopique sera conserve. Mais elle 

35 peut Stre aussl avantageusement utilisee comme dallage de sol d'un 
lieu de passage, en raison de l f exceptionnelle solidite du revete- 
ment obtenu y dans ce dernier cas il est bien entendu inutile de 
proceder a un polissage. 
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Sur la fig. 2 des piliers 6 d'un immeu- 
ble 7 sont des piliers de be ton constituent des elements architec- 
turaux couverts conformSment a 1* invention d'une couche de metal 
apportee par metallisation ; avantageusement lis ont ete burines 
selon de longs sillons verticaux Irreguliers, puis ils ont ete 
decapes et leur relief adouci par sablage, puis ils ont ete metal- 
lises par projection de metal fondu. 

Sur la fig. 3 un dallage a caractSre 
ornemental est constitue par la juxtaposition de paves de gres ou 
de terre cuite, dont les uns tels que les paves 8 ont €te emailles 
par exemple, et dont d'autres tels que les paves 9 ont ete revStus 
sur leur face exposes d'une couche de metal par projection de me- 
tal fondu. Le revetement de tels paves de ceramigue est comme ce- 
lui du beton avantageusement precede d'un sablage. on notera aus- 
15 si que la metallisation d'objets a faces planes, tels que paves 
ou petites dalles peut Stre realises de facpn continue sur une 
chaine comportant : un poste de sablage, un poste de metallisa- 
tion et eventuellement un poste de polissage. II doit Stre bien 
entendu compris que la forme des paves de la figure ainsi que la 
disposition des paves metallises par rapport aux paves emailles 
n'est nullement limitative de la portee de l'exemple mais simple- 
ment donnee a titre de suggestion. 

Sur la fig. 4, une facade 10 d'un immeu- 
ble, est orneed'un motif decoratif 11 i les contours de ce motif 
ont ete par exemple fixes par un artiste, et le motif lui-meme, 
a ete, conf ormement a 1' invention, rapporte par projection de metal 
fondu sur la surface def inie par les contours et prealablement 
traitee par sablage. 

A titre de dernier exemple illustratif 
des possibilltes de 1* invention, il est indique que des statues 
conformees dans un materiau rocheux au sens general sus-defini, et 
entendant par statues toutes formes decoratives occupant un cer- 
tain volume de l'espace, peuvent etre avantageusement recouvertes 
d'une couche de metal apportee par projection du mStal fondn, il 
35 en rS suite, outre un certain effet esthetique, une protection de 
leur surface a 1'egard des agresseurs naturels t il est alors pos- 
sible, et c'est la un rgsultat second trSs interessant de cette 
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application de l 1 invention, de rgaliser ces statues ou leurs 
Sbauches en terre cuite, voir m§me en pl£tre, mat&riaux tradition- 
nellement bannis de la statuaire en raison de leur faible resis- 
tance m§canique et chimique. 
5 Enfin 11 doit etre compris que les exem- 

ples d'application sus indiquSs n'ont aucun caractSre limitatif 
mais au contraire, ont 6t& donn§s 3 titre illustratif de la diver- 
sity des utilisations de 1' invention ; cette derni§re comprend 
aussi bien 1' application gSn§rale de la metallisation aux r€ali- 
10 sations de l f architecture et des arts plastiques, que des mat§- 
riaux prefabriqu§s tels que plaques de revStement, de dallage, 
pavSs etc, . . , sa port§e Stant dSf inie par les revendications qui 
suivent. 
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RBVENDICATIONS 



1. - Application nouvelle des procSdes de metallisation comportant 

la projection d'un mgtal en fusion sur une surface- support, 
a l'obtention de surfaces ornementales , caract€risSe : 

en ce que la dite surface-support est une 
5 roche, naturelle ou transform§e ; 

2. - Application selon la revendication 1, caract€ris§e : 

en ce que la dite roche est une roche na- 
turelle du genre basalte alv§olaire ; 

3. - Application selon la revendication 1, caract€ris€e : 

10 en ce que la dite roche est line roche 

trans form§e du genre c§ramique j 

4. - Application selon la revendication 1, caract€ris£e : 

en ce que la dite roche transferase est 

du genre b£ton ? 

15 5.- Application selon la revendication 1, caract6ris£e : 

en ce que le dit m£tal projete est le 

bronze ? 

6*- Application selon la revendication l r caract6ris€e : 

en ce que le dJt m£tal projet§ est un al- 
20 liage d*acier inoxydable ? 

7. - Application selon la revendication 1, caract§ris£e : 

en ce que la dite surface-support est cel- 
le d'un element architectural ; 

8. - Application selon la revendication 1, caract£ris§e : 

25 en ce que la dite surface-support est cel- 

le d'une statue ; 
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Dalle pour le pavage ou revetement de facades, caract£ris§e : 

en ce qu'elle comporte, appliqu#e sur au 
raoins une partie de sa surface, une couche de m£tal apportee 
par metallisation ? 

Statue ou forme decorative occupant un certain volume de l f es- 
pace, caracterisee : 

en ce qu'elle comporte sur au moins une 
partie de sa surface, une couche de metal apportee par metal- 
lisation. 
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